

^ 224331 pm ,5rf 6d 

BV 

SCHWEIZERTSCHE EIDGENOSSENSCHAFT 

EIDG. AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM 

PATENTSCHRIFT 

Veroffentlicht am 1. Februar 1943 



Gesuch eingereicht: 26. August 1941, 17% Uhr.— Patent eingetragen: 15. November 1942. 

HAUPTPATENT 
Henri SIMONIN, Locarno-Mural to (Schweiz). 
Luftreifen. 



Die Luftreifen bestehen bisher gewohn- 
lich aus einer Karkasse (mit Wulst- oder 
Drahtreifen) aus Cordgewebe, das mit einer 
Gummilosung getrankt ist, und aus einer 
5 Laufflache und zwei Seitenteilen aus Gummi. 
Zweck vorliegender Erfindung ist es, die 
Verwendung von Gummi zu vermeiden. Es 
wurde bereits versucht, Luftreifen aus Lino- 
leum herzustellen, welche jedoch zufolge der 

10 Sprodigkeit des Linoleums nur eine kurzc 
Lebensdauer haben. 

ErfindungsgemaB ist die Karkasse des 
Luftreifens mit Kunstharz impragniert und 
dessen Laufflache und Seitenteile weisen 

is einen Gewebestreifen auf, auf welchem aus 
Kunstharz bestehende Profilkorper befestigt 
sind. Ein solcher Luftreifen weist die erfor- 
derliche Elastizitat auf und er besitzt zu- 
gleich den notwendigen Widerstand gegen 

20 mechanische Beschadigungen und Abntit- 
zung. 

Auf der Zeichnung ist ein Ausfuhrungs- 
beispiel des Erfindungsgegenstandes darge- 
stellt. 



Fig. 1 zeigt einen Querschnitt eines Luft- as 
reifens und 

Fig. 2 eine teilweise Draufsicht auf den- 
selben. 

Der dargestellte Luftreifen fttr Auto- 
oder Fahrradbereifungen weist eine mit so 
einem Wulst 1 versehene Karkasse 2 auf, die 
aus Cordgeweben besteht, das mit einem 
Kunstharz, z. B. einem unter dem Namen 
„Mipolam" verkauften Vinyl - Misch - Poly- 
merisat oder einer Losung oder wasserigen ss 
Dispersion eines Akrylharzes, z. B. des unter 
dem Namen „Plexiqum tt verkauften Produk- 
tes impragniert ist. Es kann hierbei von den 
bereits bekannten Verfahren zur Herstellung 
von Kunstleder aus Mipolam und von wasser- 40 
dichten Stoffen mit Akrylharzen ausgegan- 
gen werden. Die Verwendung von Mipolam 
oder Akrylharzen ftir die Impragnierung der 
Karkasse hat gegenQber Gummi den Vorteil 
der besseren Widerstandsfahigkeit gegen « 
Sauren und Ole und entspricht dabei den 
tibrigen Anforderungen an Wasserdichtigkeit 



Henri Simonin 



i Matt 



FIGJ 



4 




F/6.2 



• 



und Elastizitat. Die gr~Bere Warmebestan- 
digkeit ist ein weiterer Vorteil. 

Die Laufflache und die Seitenteile des 
Luf treifens weisen einen dunnen, jedoch wi- 
5 derstandsfahigen Gewebestreifen 3 auf, auf 
welchen a us Kunstharz bestehende Profil- 
kSrper 4 aufgeprefit sind. Diese Profilkdr- 
per 4 konnen aus den verschiedensten Pheno- 
plasten hergestellt sein, da sie hauptsach- 

io lich. gegen mechanische Einfliisse und Abnfit- 
zung widerstandsfahig sein mussen. Zur 
gleichzeitigen Erreichung der Elastizitat 
empfiehlt es sich jedoch, die Profilkorper 4 
aus einem unter dem Namen „Cibanit" ver- 

is kauf ten Anilinharz herzujstellen. Dieee Harze 
verbinden mit Zahigkeit und Elastizitat auch 
eine groBe Wfirmebestandigkeit und genflgen- 
den Widerstand gegen mechanische Besch&- 
digungen und Abntitzung. Wie aus Fig. 2 

20 ersichtlich ist, sind die einzelnen Profil- 
korper 4 nur durch den sie tragenden Gewebe- 
streifen 3 miteinander verbunden, wodurch 
die Biegsamkeit des Luf treifens gewahrt 
wird. 

as Die Laufflache und die Seitenteile sind 
auf die Karkasse aufgeklebt. 



Das Cordgewebe der Karkasse konnte ge- 
gebenenfalls auch aus Kunstfasern bestehen. 

PATENT ANSPRUCH : 
Luftreifen, dadurch gekennzeichnet, daB so 
dessen Karkasse mit Kunstharz impragniert 
ist und daB dessen Laufflache und Seiten- 
teile einen .Gewebestreifen aufweisen, auf 
welchem* aus Kunstharz bestehende Profil- 
korper befestigt sind. 35 

UNTERANSPRtJCHE : V 

1. Luftreifen nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Karkasse mit 
einem Vinyl-Misch-Polymerisat impragniert 
ist 40 

2. Xuftreifen nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Karkasse mit 
einem Akrylharz impragniert ist. 

3. Luftreifen nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Profilkorper 45 
aus Phenoplast bestehen. 

4. Luftreifen nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Profilkorper 
aus Anilinharz bestehen. 

Henri SIMONIN. 
Vertreter: E. BLUM & Co., Zurich. 
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